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@ Vart ahran iuoi Varfaattgan von KaMa urtd/odar Qaatafn 1m Bargbati. 

© Bai einem Verfahren zum Verfeatlgen von Kohfa und/ 
odar Gestain dutch Injiziaren ainar nach Jhrem Eindringen 
erhartandan Dispersion wordan zur Stabiltaierung oder 
KtebfestlgkeU und zur Verrtngarung dar Abbtndazatt efnar 
Mischung aus konzantrierter Magnesfumcriloridldaung, ga- 
branntam Magneatt und Bentonltmahl zusatzlich Anteila 
von hochaktivem MagnosJumoxld und von tlntm ADblnda- 
verzogerer, beispielsweise Borax, zugasatzt 
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Verfahren z\m Verfestlgen von Kohle und/oder 
Geeteln 1m Bergbau 

Die Erf lndung bezleht aich auf ein Verf ahren 
zum Verfestlgen von Kohle und/oder Gesteln 
durch Injlzieren einer nach lhrea Elndrlngen 
erhtrtenden Dispersion a us elner Ifagneslua- 
chloridldsung, gebrannte* Uagneslt, hochaktlvea 
Uagneslwoxld , Ben ton it und Yasser. 

Derartige Verfahren verden besonders dort ange- 
vendet, vo tektoniscbe Storungen den Strecken- 
vartrieb behind ern bow* in Abbaube tr i e ben Aus- 
boschungen des Kohlestodes die Xohlegevlnnung 
erschveren. 

Voraussetzung fur den praktlschen Elnsatz elner 
Xnjelctlonadlsperslon untertagc 1st neben nledrlger 
Vlakosltftt und guter Verlelaungsf fthlgkelt elne 
ausrelchend lange AushArtungszelt . Fur bestlsmte 
Anvendungsf ftlle verden dagegen Diapers ionen be- 
no tig t, die relatlv schnell aushftrten. Die Aus- 
hArtungszelt kann bel elneai a us der DT-PS 22o4281 
bekannten Verfahren durch Verftnderung des Ver- 
h&ltnlsses der Antelle an Magaesiuschloridlosung, 
Magnesiuvaxid und Bentonltsehl veltgebend variiert 
verden. Bel elnem best ism ten Ulsehungsverhtltnls 
wlrd jedoch ein unterer Grenzvert fiir die Aushftrte- 
zelt errelcht, der nlcht mehr unterschrltten verden 
kann. 
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Bekaunt 1st es aus "Gluckauf-Forachungshef te" , 
Dezesfcer 1976, Heft 6, Seite 243*245, durcb Zu- 
satz eines An telle von 2,5 Gew.-% hochacktives 
Uagnesluwxxld zu einer Mischung a us konzentrier- 
tar HagnesiuBCblorldldsung, gebrauntem Uagnesit 
und Bentonitsehl die Aushfrtezeit der Dispersion 
waiter zu verkiirzen und zuglelch die sich nach 
kurzen Standzeiten einstellenden Festigkeitswerte 
zu verbessern. Nachtelllg 1st, daft bet Zugabe 
eines Anteils von raehr als 2,5 Gev.-% bochaktlTea 
ttagnesiuMoocid die fferte fur die Klebkraft ia 
Verlauf des Abbindevorgang ein Miuinua durchlaufen, 
ub danach vieder anzusteigen , 

Aufgabe der Erf indung iat es daher, ein Verfahren 
der Singangs genannten Art zu scbaffen, bei dem 
die Abbindezeit der Dispersion relatir kurz iat 
und bet dea die Wert a fur difc gltfbfcraf t der Dis- 
persion vftbrend des AbbindevorgangB kontinuierlich 
bis zua Sndvert ansteigen. 

Erf indungsge*£fl wlrd dies dadurch erreicht, dafi 
ein An tell Ton sehr als 2,5 Gev,-% an bochaktivea 
Uagnesiuaoocld beigaaengt vird und dad zusfttzlieh 
ein die Abbindung verzogerader cheaischer Stoff 
zugeeetzt wird. 

Als Abbindeverzogerer geeignete cbeaische Stoff e 
sind beisplelsweise Borax, Natriujasulfat , Natriu»- 
f luocrid, Kaliufflpermanganat und ANoaluaonolybdat » 

Die Abbindererzogerer verden der Dispersion in 
einer Menge bis zu 1 Gev.-% zugesetzt. Varteil- 



09/28/1999 11:15:12 Seite -3- 



- 3 - 



0008127 



haft 1st, daft sich durch dm Zusatz dei Abblnde- 
▼eraogerers die Abbindezelt verkiirzt, daft die 
Werte fiir die Klebekraf t kontlaulerllch bis sum 
Endsert anatelgen und dad die Werte fur die 
Klebkraf t d«r ausgehftrteten Dispersion hoher 
aind als ohne Zusatz von Abbindeverxogarer . 

Hochaktlves UagneslwaKid wlrd durcb Brennen Ton 
gefftlltea tfagnesiuaoxld ar ha 1 ten. as verbessert 
die Verleiaungaf flhlgkelt der DiBperslon und er- 
■ogllcht eln Elndrlngen in sehr dunne Saltan 
1m Gastaln. Eine relatlv achnelle Aushirtung 
der alt hochaktlvea Magnesiuaaxid Tarsals ten 
Dispersion erf olgt much an eogenanaten kalten Be* 
trlebspunkten untax tage. Die Abblndeselt aird 
nlcbt proportional sua Antall an zugesetztea hoch~ 
aktivea Magnesiuaoxid her ibgese tz t . 

Dla Erf indung vlrd anbaad von Varsuebsargebnissan 
nfther erlftutert . Dla bat dan Yarsoehan ▼erveadeten 
Haterlalien batten folgende Kigenachmf ten: 
Techniscber gabranntar Mtgneelt antbialt bat 
der chealeche Analyse ca. 86,4 Gev.-% Ifegnealua- 
axid; dla tecbnlseb konsentrlerte Kagnesiuschlorid- 
losung batta eln apezif laches Gewlebt too 
1,334 g/ai ; hochaktlves gafllltea and gebranntea 
UagnaslitMKld antbialt 99 Gev.-% MgO; das a la Ab- 
blndevenogerer 1b Versuch benutxte Borax lag in 
Fan von Baraxdekahydrat tot, 

Dla Abbindezelt entaprlcbt der Zeit bis zxm Kr- 
re 1 chen der Max! aa 1 t eapera tur der aushtrtanden 
Dispersion. Die Klebkraft der erhJLrtenden Diaper - 
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slon wlrd .is Scberfesti^eit elner Le^ e 



Zusmensetaung i n Gew.-% 



1 

2 
3 
4 
5 



«e- tonit 
f*llt 



52,83 31,45 

55,00 32,70 

55,00 32,70 

55,00 32,70 

55,00 32,70 



0 


IS, 72 


0 


626 


4,1 


8,20 


0 


154 


4,1 


8,20 


0,14 


194 


4,1 


8,20 


0,27 


222 


4,1 


8,20 


0,35 


292 



Tabolle 2 
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Ein Zusatx elnes ger logon Anteils von Baraxdeka- 
hydrat erhoht die 3ch«rfestlgkelt der ausge- 
oftrteten Dispersion und verltngert die Abblnde- 
sett gerlngfiiglg. 

Anstelle von konzentrierter technlacher Uagnealua- 
calorldlosung konnen auch llagnealuachlarld-Flockan 
analog vervendet verden. 

Wei tare Abblndeverzogerer Bind andere boraaure 
Salsa, Phosphate, Fluoride, Sulfate, Permanganate 
und Molybdate, wobel Ha 2 30 4 (Natrluuttlf at) , 
NaB0 2 (Matriuaoetaborat) , Na 3 P0 4 ' 121^0 (Trinatrlw 
arthopbosphat taw. NatriuMphosphat) , NaF (Natrium- 
fluorld), Dbi0 4 (Kallumwrxanganat) , (mj 

10 Ma 12°4l' ^2° teW - (KH 4> o^VW «V (HH 4>3 
Mo0 4 (AHaoaiumolyMmt) elngehend exprobt wurden 

und slch ebenso vie Bora QfegB^O^ tev. Borax- 

dekahydrat als geelgnet eraiesen haben. 
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Stoff zugesetst wlrd. 

2. Varfahreo nach Anspruch 1 «i»t..~.K 
"•t, daft d«r cheaiaeh* « , 



3. V-rfahrwo nach An^** t ^ % < 
Horat hlozucaffigt wird. 



4. 



6. 



fttriu^u .iner Poo^oratur. wlrd. 

Varfabren nach Ansnrueh s a-a . 

"•t, d.8 N»trlu«phoaph«t Wwugeffigt wlrd. 



- 7 - 
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wird. 

«h An«r«eh 1 oder 2, dadureh g- 

ka nns«lchaet, d*» » A " 
W.Bg.a.t hi«u«ef««t wlrd . 

. a d.durch gek«m*« lch- 

drfurch g^onnz.lch«t, d.» «1» * 
.in Fluorid bluW*** 'f^* 

Mt> d«A H.trluBflwa-id «» 

. i odar 2. dmdurcb g«- 

. allM) , der Anwr«ti« 1-13. 
M . T«f^ ^ dag ^ c^-C. Staff 

^^^rlo-llc* ft u«d der W 
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